Europiisches Patentamt 

® ^^^JJ European Patent Office ® Verdffentllchungsnummer: 0^84 645 

Office europten des brevets 



® 



europAische patentanmeldung 



@ .Anme»denummer:a2111517T @ IntQ-rCOSD 17/00,C09B 67/20 

@ Anmeldetag: ^^^2M 



Prioritdt: 29.12.81 DE 3151753 



Veroffentllchungstag der Anmeldung: 03.08.83 
Patantbiatt 83/31 



0 Benannte Vartragsstaaten: CH DE FR GB n* U NL 



® Anmelder: BASF Alcttengasenschan, 

Carl-Bosch-Strassa 38, D-6700 Ludwigshalen (DQ 



® 



Erflnder: Belde, Horst, Dubtlnar Strassa 21, 
D-6700 Ludwig8hafen(DE) 

Ertlnder: Hartmann, Eduard, Neuhofener Strassa 77, 
D-6703 Umburgertiof (DE) 
Erflnder: Daubach, Ewald, Dr., 

Thomas-Mann*StraftS0 52, D-6700 Ludwigshafen <DE) 



® Hoehkonzentrterta, idditstmibanda, teste und telclit verteHbara PIgmentprSparation und daren Verwendung. 

@ Hochkonzentiierte, nichtetatibende. teste und teicht dl- 
spergterbare Plgmentprftparatlonen. die - bezogen auf 
(a+b+c)- 

B) 70 bis 95 Gew.-% ein Oder mehrero feinteillge Plg- 
mente, 

b) 5 bis 30 Gew.-% mindestons einea grenzfiachonak- 
tlvan Mlttels, das durch Umsatzen von Aminen der Formal 

In der R C- bis C.-Alkylen, H oder C,- bis C4-Allcyl und 
M n 1 bla 5 Oder R Phenylen-1,3, Phenylen-1.4 Oder Dlphe- 
^ nyienfnethaiv4.4'. R' «- H und n « 1 bedeuten, mit 
]T Propylenoxld und dann mIt Ethylenoxtd erhalten wird (EO- 
w Anteil 20 bis 45 Gew.*%; mittleres Molekulargewicht 4000 

bis 15 000). 

0 bis 5 Gew.-% Wachs und/oder schaumverhOtende 
w Mittel und 

O d) gegebenentells weltore In PIgmentpraparatlonen 
^ Obliche Mittel enthalten. 

" Die Pr&paratlonen elgnen slch hervorragend zum Pig- 
mentleren von wABrlgen, alkohollschen oder waBn'g-al- 
flu kohollschen Druck- und l^ckierfarben oder von Druclcpar 
III sten fOr den Texttidruck. 
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^Hochkonzentrierte, nlchtstaubende, feste und leicht vertell- 
bare Plsmentprap aratlon und deren Verwendung 

Die Erflndungbetrlfft hochkonzentrierte, nlchtstaubende, 
5 feste und leicht vertellbare PigmentprSparatlonen und die 
Verwendung solcher Zubereitungen zur Herstellung von wafi- 
rlgen oder wafirlg-alkohollschen Druckfarben. 

Wafirlg Oder waSrlg-alkohollsche Druckfarben enthalten in der 
10 Regel Basen wle Alkaiimetallhydroxld, Aimnonlak oder Amine, 
lesliche Harze, z.B. Kolophonium, Maleinat- , ■ Phthalat--oder 
Acrylatnarze, Schellack, Kaseln u.a. als Blndemlttel. 

Aus der DE-OS 27 29 892 slnd feste pigmentzubereltungen 
S bekannt, die felntelllges Pigment In Carbonsfftiregruppen ent- 
haltenden Polymeren auf der Basis (Meth) Acrylsaure und 
(Meth)Acrylsauree^ter enthalten.* Dlese Zubereitungen slnd 
far die vorstehend genannten Druckfarben gut geeignet. 

20 Nachteillg bei Pigmentzubereltungen der vorstehend genann- 
ten Art 1st, dafi man bei der Herstellung der Druckfarben 
nlcht mehr frel in der Wahl der weiteren Blnde- und/oder 
Hllfsmitteln 1st, da nlcht alle Blndemlttel untereinander 
vertraglich slnd oder slch in den Elgenschaf ten nachteillg 

2S beelnflussen kOnnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erflndung war es, Pigmentzuberel- 
tungen- bereitzustellen, welche die Nachteile der Zuberei- 
tungen des Standes der Technlk nlcht aufweisen. 



30 



Es wurde gefunden, dafi in alkohollschen bis waBrigen Medien 
universell anwendbare PigmentprSparationen- vorliegen, wenn 
dlese - bezogen auf (a + b + c) - 
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a) 70 bis 95 Qeyt.% mindestens elnes feinteillgen Pigments, 

b) 5 bis'30-Qew.Jf mindestens eines oberf lachenaktiven 
festen Mlttels, das durch Dmsetzen von Aminen der 
Formel 



(I), 



in der R C,- bis C^-Alkylen, - H oder C^- bis C^-Al- 
kyl und n = 1 bis 5 oder R Plienylen-1,3, Pbenylen-i,H 
Oder Diphenylenmethan-.4,4S = H md n = 1 bedeuten, 
zuerst mit Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid- erhal- 
ten wird, wobei der Ethylenoxidanteil an dem Block- 
» copolymeren 20 bis 45 Gew.%, bezogen ai^ das Block- 

copolymere, betragt und das Blockcopolymere ein 
mittleres Molekulargewicht von ftOOO bis 15000 auf- 
weist , 

20 c) 0 bis 5 Gew.36 eines oder mehrere Wachse und/oder 
schaumverhfltende Mittel und 

d) segebenenfalls weitere in Pigmentpr^parationen 

flbliche Zusatze 
enthalten. 



35 



Die neuen Praparationen eignen sich hervorragend zum Plg- 
mentieren von wafirigen, alkoholischen oder wafirig-alkoho- 
lischen Druck- und Lackierf arben. 

Die neuen Praparationen sind fUr die Anwendung in den - 
tinterschledlichsten Bindemittelsystemen sehr gut geeignet. 
so kSnnen z.B. mit den neuen Praparationen auch Druckf arben 
und Lackfarben pigmentiert werden, die kationische Harze 
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"enthalten. Mit den neuen Pigmentzubereitungen erhait man 
Parben, die farbstarke und brlllante Parbungen llefern. 

AxiBerdem zelchnen alch die mlt den Plgmentpraparatlonen 
5 . gemSLB der Erf indung hergestellten Druck- und Lackf arben 
durch gute Haf tf estigkelt auf den verschledensten Materla- 
llen wle Polyethylen, PVC tind Aluminlumf olle , durch elne 
sehr gute Wasserechthelt der Drucke, durch hohen Qlanz und 
andere ausgezelchnete coloristlsche Eigenschaf ten aus. 

10 

Diese Befunde waren Uberraschend. Aus der DE-OS 27 29 89-2 
war bekannt, dafi slch die Mltverwendung von oberfiachen- 
aktlven Mltteln zusammen mlt Zubereltungen aus Pigmenten 
und Carboxylgruppen enthaltenden Copolymeren in Druckr und 

15 Lacklerf arben nachteillg auswlrkt, well durph dlesen Zu- 
satz die Dlsperglerbarkeit und der Qlanz abnehmen. AuBer- 
dem sollen nach den Angaben In dleser DE-OS mlt zunehmen- 
der Konzentration an.dem oberf ISchenaktlven Mlttel auch 
die Parbstarke und die Transparenz negatlv beelnflufit wer- 

20 den. 

Als Pigment e (a) kommen fQr die Zubereltungen sowohl anor- 
ganische als auch organlsche in Betracht. 

2S Als anorganlsche Pigment e slnd z.B. zu riennen: Titan- 
dloxld, Rufi, Elsenoxlde, Bleichrcmat-Bleimolybdat- 
-Plgmente, Nlekeltltangelbplgmente und/oder 
Chrom-III-oxld . 

^ Als organlsche Plgmente kommen z.B. solche aus der Azo- 
relhe, aus der Relhe der Perylentetracarbonsauredilmlde, 
d«r Phthalocyanine, des Anthrachincns , der Perlnone, des 
Thlclndlgo, der Dloxazlne, der Isolndollnplgmente, der 
Ketogruppen enthaltenden polycycllschen Verblndungen mlt 
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'mlndestens H kondensierten aromatlschen und/oder. hetero- 
aromatlschen Ringen und/oder der Metallkomplexe In Be- 
tracht. * • 

Die Zubereltungen kSnnen auch Gemlsche aus anorganlschen • 
iind orsanischen Pigmenten enthalten. 

Als oberfiachenaktLve Mlttel (b) slnd solche geelgnet. die 
durch Umsetzen von Amlnen der Pormel I 

H5N-(-R-N-)n-S 



20 



in der R C,- bis "c.-Alkylen - wobei der Alkylenrest linear 
Oder verzweigt sein kann - R^ H Oder C^- bi4 C^-Alkyl und 
n 1 bis 5 oder-R Phenyien-l,i|, Phenylen-l , 3 oder Di- 
phenylenmethan-4,U', R^ = H und n - 1 bedeuten, zuerst mit 
Propylenoxid (PO)"iind- dann'mit Ethylenoxid (EO) erhalten 
werden. Das VerhSltnis Propylenoxid zu Ethylenoxid wird 
so gewahlt, dafi das Umsetzungsprodukt 20 bis 45 Gew.% EO 
enthait und das Umsetzungsprodukt, das ein PO/EO-Blockco- 
polymer ist. ein mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 
15000, vorzugsweise von 11000 bis 15000 aufweist. 

Als-Amine der'pormell sind z.B. zu nennen: Ethylendlamin, 
Diethylentriamin, Trlethylentetramin, Tetraethylenpent- 
amin, 1,2- und i, 3-Propylendlamln, Dipropylentriamin, Tri- 
propylentetramin, Butylendiamin, l ,6-Hexainethylendiamin, 
l,3-Dlaniino-2,2-dimethyl-propan, 1,2-, 1,3- ©der 
30 1,4-Phenylendlamin , 4,4'-Diaininodiphenylmethan oder Ge- 
mische dieser Amine. 

Bevorzugt slnd Mittel (b) auf der Basis von Ethylendiamin 
und 1,3- Oder 1, 4-Phenylendiamin. Von dlesen sind 

33 
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"Mlttel (b) auf der Basis von Ethylendlamin besonders bevor- 
zugt, da diese stabile Zubereltungen mlt besonders guten 
• anwendungstechnlschen Elgenschaf ten llefern. 

5 Die Herstelltmg der Mlttel (b) 1st beicannt. 

Qanz besonders bevorzugt slnd wegen der vorteilbaf ten 
Elgenschaf ten Mlttel (b) auf Basis von Ethylendlamin mlt 
elnem mlttlerem Molekulargewlcht von 11000 bis lHOOO und 
10 elnem EO-Antell von 30 bis 45 Gew.J, bezogen auf das Block- 
copolymere* 

Die Zubereltungen kSnnen als weltere Bestandtelle (c) noch 
Wachse, schaumverhQtende Mlttel oder Gemlsc^e dieser 
S Mlttel enthalten. Aufierdem lc3nnen die Zubefelttingen noch 
gerlnge Mengen Wasser und weltere in Pigmentzubereltungen 
ttbllche Mlttel (d) In untergeordneter Menge enthalten. Die 
Menge an (d) sollte In der Regel 10 %, bezogen auf 
- (a 4- b + c), vorzugswelse 5 % nlcht Uberschrelten* 

20 

Die Mlttel (c) verbessem die Oberfiache tind die Reib- 
festlgkelt der Parbungen, verhlndern elne mOgliche . Schaum- 
blldung bel. der Herstellung der Parben und/oder deren 
Verarbeltung . 

25 

Mlttel (d) slnd z*B. Mlttel die bel der Herstellung, der 
Zubereltungen wle der Disperglerung der Plgmente, der Iso- 
llerung der Zubereltung als Hllfsstoffe angeweiidet werden. 
Als Zusatze fttr diese Zwecke slnd z.B. Aluminlumhydroxid, 
^ saure Acrylharze und/oder pH-regulierende Mlttel wle Puffer- 
subs tanzen, sauren oder Basen, z.B. Sulf onsauren, Tri- 
ethanolamln zu nennen. 

Die neuen Plgmentpraparatlonen kSnnen nach verschledenen 
Verfahren In an sich bekannter Welse hergestellt werden. 
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-So kSnnen die Zubereltungen aus Pigment unii dem ober- 
fiachenaktlven Mlttel (b) durch Einrahren, Kneten oder 
Mahlen, z.B. In elner Rflhrwerkskugelmtlhle, Im Attrlttor, 
m elner KugelmOhle, elner Sand- oder PerlmUhle In .waBri- 
5 gem Medium und ans chile Bendem Trocknen In Ubllcher Weise 
hergestellt werden. Das oberf lachenaktlve MltUel (b) wlrd 
dabel vor der Dlsperglervmg des Pigments zugegeben. 

Die neuen PrSparatlonen slnd zur Plgmentlerung von Plmls- 
10 sen ftlr die verschledensten Anwendiingen geelgnet, z.B. ziam 
Parben Oder Bedrucken von Papier, Tapeten, Dekorpapieren, 
AlunHnlumfolle, Welch- und Hart-PVC, Polyethylen, Poly- 
propylen und den verschledensten Geweben, aufierdem von 
Leder und Kunstleder. Mlt den Zubereltungen kSnnen auch 
IS Druckpasten zum Bedrucken von textllen Geweben hergestellt 
werden. 

Die mlt den neuen Praparatlonen plgmentlerten Parben k«3nnen 
nach dem Tlefdruck-, Plexodruck-, Slebdruok- und Plgment- 
20 druckverfahren, sovle nach dem Sprltz-, .Strelcb- und Rakel- 
verfahren auTgebracht werden. 

Die Erflndung soil durch die folgenden Beisplele welter- 
eriautert werden. Die Telle und Prozentangaben bezlehen slch 
25 auf das Gewicht. 

Die m den Beisplelen hergestellten Praparatlonen wurden 
in folgender waSrlger Plexodruckf arbe geprOft: 

30 I. 

20. Telle Pigmentpraparation werden in 

80 Telle BindemittellSsung (Plrnis) eingetragen und 30 mln 
mlt elnem SchnellrOhrer gertihrt. 

3S 
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•&is Blndemlttel wurde eln Gemisch aus 

n "iten elnes oarbo^lsruppen enthaltenden Acrylatharzes. 

25 Teilen Wa-sser, 

25 Teilen Ethanol und 

2 Teilen wafirige AmmoniaklSsung 25 «lS 
verwendet* 

Belsplel 1 

60 Telle O.I. figment Tellow I, O.I. Hr. 11 680 md 
15 Telle oberfisohenattlves Mlttel (erhalten duroh aaset- 
^en von Ethyl.ndlanln «lt PO and dann mlt EO; EO-Antell 
20% mlttleres «oleKularg«lcM 6300) warden unter Zusat^ 
v!n U^ellen Waaser 1 S«u>de getoetet. '^"'^ 
alne Temperatur von 67''0 eln. Daa Snetgut ^rde .u elnem 
Film sewal«. dann bel 80»0 Im 0,^uf taohrank getrocVmet 
und gemahl en • 

Die Plsmentprtparatlon enthSlt 80 » PlSiaent uni 
■ rasend zum Plffnentleren der unter I ansegebenen Plexodruo*:- 
farbe geelsnet. Man erhSlt elnwandfr.la farbstarke und 
gian.ende gelb. DruOce auT Papier und auf AlUMlnlumf olle. 



Belsplel 2 

" 80 Telle PigmentruB (BET-Oberf l^che 83 la^/g) und 20 Telle 
oberfiachenaktlves Mlttel (erhalten durch Umsetzen von 
Ethylendlamln mlt PO und dann mlt EO; EO-Qehalt : HO 
Ti2 3^] werden nac^ de. Zugeben von 200 Teilen Wasser In 

30 elner ROhrwerkskugelmtihle gemahlen (5 Passagen). 

Die wafirlge Dispersion wird durch SprOhtrodcnung in eln 
Pulver Uberfilhrt* 
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n)ie Pls.entpr.parat.on enthElt 80 %. Ku^- Mlt der. unter I ^ 
Zrr.r. Piexodruckfarbe erh^t man farbatarke und 
angegebcnen ^ ^^^^^^^^^ Drucke auf Papier und auf 

gianzende sclwarze einwanarreie 

Alumlnlumf olle . 
Belsplel 3 

300 Telle felntelllsea Rohlcupf erphthalocyanln (erhalten 
300 Telle rex o Kugelmmile In Abwesen- 

durch Mahlen von rohem CuPC in eia e BET-Ober- 

von M3^.11-«i--; -/r^t^r^^^^ 
ft.c^e a.» ^^^''11 l:'rLIL!en von «h,lendia»ln 
aktlvea MltteX (erhalten aurcn u j 

Da. ^ elnem FUn. geKal^te Knetgut -urd. bel 80 setr 

net und gemahlen. 

Die preparation enthait 80 Gew.* Pigment "^^^^^^ 
• ^exodrucrarben auT AluMlnlumTolle ^^^^^^^r^ ^^ Sl^-n 
de blaue Drucke mlt ausgezelchneter Wasserecbtbelt. 

BelsPlel t 

90 Telle B-KupferpMnalooyanlnplsment li Pon. dee "^^^^en 
90 Telle iiup P oberfiachenalrtlvee 

r von ^t^^lendla^m PO und 

^^'llt erhalten »urde und dae el^en -0-An«ll von 
,0 , and em inittleres MoleScularsewlcht ^300 aaf- 
, welet. w.«en In elner RtLhrwerUs>cuselMtthle 

TrPasaagen) . Aus der erhaltenen Dlsperalon wlrd 
^Leraltun: durch BlnsprUhen In elnen «lrhelhe««oc^.r 
in Form von Granulaten Isollert. 



35 
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''Die feste Zubereitung enttiait 90 % Pigment und ergibt mit ^ 
der unter I angegebenen Plexod'ruckf arbe auf Aluminium- 
folien iind' Kunststoff ollen gl^nzende blaue Drucke. 



5 Belsplel 5 

80 Telle C*I. Pigment Green 7; C*I. Nr. 74 260^ 1 Tell 
Slllconentschaumer und 20 Telle Blockcopolymer (erhalten 
durch Umsetzen von Ethylendlamln mlt PO und dann mlt EO; 
10 EO-Gehalt 20 35; H 9 000) werden nach Zugabe von 17 Tellen 
Wasser 1 Stunde geknetet, Endtemperatur : 82^0 • Das Knetgut 
wlrd 2u elnem Film ausgewalzt, bel 80^C getrocknet und ge- 
mahlen. Die PrSparatlon enthait 80 * Pigment • 

tS In der In I angegebenen Flexodruckf arbe er^ait man auf 
Alumlnlumf die farbstarke, glSnzende grilne Drucke mlt 
guter Wasserechthelt . 

Belsplel 6 

160' Telle C.I. Pigment Orange 34; C.I. Nr. 21 115 wurden 
In elne LSsung von 40 Tellen Blockcopolymer (erhalten 
durch Umsetzen von Ethylendlamln mlt PO und dann mlt EO; 
EO-Gehalt 40 Jt, H 12 500) In 400 Telle Wasser elngerUhrt 
und In elner Rahrwerkskugelmtihle dlsperglert (5 Passagen). 
Die Zubereltung wurde durch SprOhtrocknung Isollert. 



20 



25 



Dlese Bo % Pigment enthaltende PrSparatton gab auf Papier 
Im Plexodruck farbstarke orange Parbungen. 

30 

Belsplel 7 

80 Telle C.I. Pigment Red 48 j C.I. Nr. 15 865 vmrden unter 
Zusatz von 300 Tellen Wasser und 20 Tellen des In 

35 
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durcli aefriertrocknung ensfernt:. 

Es ™rae eln. 80 t Pisn.ent enthaltende Preparation erhal- 
auf Alumlnlumfolle erglbt. 
Belsplel 8 

Ro Telle dee In Belsplel 3 genannten Rohkupf erphthalo- 
c.allns ullaO Telle o.er.iac^ena..lve3 Mlttel Cer.alten 
.^h Umaetzen von o-Pl.enylendla.ln mlt PO -^^^^ 

EO-Gehalf : 40 * H 10 500) vmrden unter Zusatz von 
^\ZlTtss.r 1 Stunde ge^etet, dabal st^eg die Te.pe- 

a d 3 Knetgu.es aur ^6^0, Das - elne. . Be-l^te 
Letgut wurde bei 80°C getroclcnet und gemalxlen. Die 80 
Pi^ent entl^altende Preparation gab Im Flexodruclc auT 
. . Alumlnlumfolle f arbstarke Blauf Srbungen. 



Belsplel 9 

20 Telle cberfl^chenalctlves Mlttel (erhalten durch Umset- 
„^cn Ethylendlamln mit PO und dann mlt EO; EO-Gehalt: 

zen von Ethylenaiamin Tellen Wasser gelSat. Dann 

25 40 a 12 500) wurden In 200 Telien * ftfic.i 

Irlen 80 Telle C.I, Pigment Red 48:1; C.I. ^-/^ 865^^ 

Ztgeben und die Suspension In elnem Attrltor 2 Stunden 
iTl )ils Mahllcerper wurden Slllquarzltkugeln ml. 

gemahlen. Als MahllcOrpe verwendet. Die Dlspe 

elnem Durchmesser von .0,6 bis o,o hbb 7uherel 
30 tlon wurde von den Mahlk5rpern abgetrennt und die Zuberel 

tung durch sprtthtrocknung Isollert. 

Die pulverf^rmlge Zubereltung, die 80 % Pigment enth^lt, 
ergab auf Alumlnlumfolle brlllante Rotrarbungen. 

3S 
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^ Belsplel 10 

270 Telle Pigment White 6, C.I. Nr. 77 891 und 30 Telle 
des In Beispiel 9 angegebenen oberf lachenaktlven Mittels 
5 werden unter Zusatz von Ml Tellen Wasser 1 Stunde ge- 

knetet. Das Knetgut hatte dann eine Temperatur von 63^0* 
Es vnirde zu einem Film gewalzt, bei 40 bis 45°C getrock- 
net und gemahlen. 

KJ Die 90 % Pigment enthaltende Zubereitung ist staubfrel und 
rieaelfahig. Mlt der unter I angegebenen Plexodruckf arbe 
werden elnwandfreie Drucke aur Papier, Aluminium- Oder 
Polyethylenfolle erhalten. 

IS Beispiel 11 

320 Telle Pigment Red 48:4, C.I. Nr. 15865:4 und 80 Telle 
oberf lachenaktlves Mlttel (erhalten durch Umsetzen von 
Ethylendlamln mlt ' PO und dann mlt EO, EO-Qehalt: 20 35; 

20 . H 7800) werden unter Zusatz von 80 Tellen Wasser 

45 Mlnuten -geknetet. Das Knetgut hatte dann eine Tempera- 
tur von 68^0. Es wurde zu einem Film gewalzt, bei 40^C 
getrocknet und gemahlen. Mlt der unter I angegebenen Plexo- 
druckf arbe werden anf AluminlumTolle farbstarke, gianzende 

25 rote Drucke erhalten. 

Beispiel 12 

400 Telle Pigment Green 7, C.I. Nr. 74 260, 15 Telle Alu- 
30 mlnliimhydroxid und 85 Telle des In Beispiel 9 angegebenen 
Mittels werden unter Zusatz von. 100 Tellen Wasser ge- 
knetet. Dauer; 1 Stunde; Temperatur 82^C. Es wurde zu 
einem Film gewalzt, bei 40°C getrocknet und gemahlen. 
35 Telle dleser 80 % Pigment enthaltenden Preparation wer- 
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■ '.en in 965 Te.le em.. -uX=lcn der .oXsenden .u=a^n- 
setzuns eingerOlir-b. 

fiacHenaktlven Mlttels, 



5 Telle Anmonlak 25 ns. ^ Acrylat- 

50 Telle selbstvernetzenaes ro^^-^-.i^a. 

''tnlr^O %-en «a6rlgen LSsung eines syn- 
30 Telle exner 44.4—18 und 

thetlschen Verdlclcunssmlttels 

^uRT-ieen Dispersion elnes selbstver 
100 Telle elner ^^^^^^''^^'-^L,^^, _«tg auf Acrylat- 
netzenden Mlschpolymerlsats aui 

basis 2 

.a3e»a.er.ax.en .ursedruc- nac. ^^^^^^^^^ 

,^.eren (5 "^^^.tl J*^.«en er,.alten. 

• brlllante Druclce mit guten 

Pol spiel 13 

. T,«d 53-1 C.I. Nr. 15 585:1 20 Telle 

80 Telle Plsment f ^^' ^^^^,,3, ^,,eh Omsetzung von 
ober.l.cbena.tlves Mlt^el^ ^.^^^^^^^ ,^ 

2S Ethylendlamm mlt Tellen elner 

H . 5300) werden , Stunde seVcnetet. A. 

l:l-Mlschung aus Wasser/iso *' Temperatur von 

125 C. Es wirde zu emem sj- o. 
^ und gemahlen. 

^.inem Gehalt von 80 % Plgnient ergab 
Z ZT^:.T. rr/eCe: ..e.o..uc^a..e au, .^^r..^- 
ftue sian«nae, farbstar^e rote Druclce. 

^5 
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"Belsplel 14 

96 Telle Pigmentrufl (BET-Oberf lache 110 m^/g), 21,6 Telle 
. des in Belsplel 9 angegebenen pberf lachenaktiven Mlttels 
5 und 2,4 Telle Triethanolamln werden unter Zusatz von 

45 Tellen Wasser 2 Stunden geknetet. Am Ehde der Knetung 
hatte das Knetgut eine Temperatur von 55 C» 

Die 80 f Rtifi enthaltende Pigmentpraparation llefert In der 
10 unter I angegebenen Plexodruckf arbe elne Parbe, die auf 
Alumlnliamfolle tlefschwarze hochglSnzende Drucke glbt. 

Belsplel 15 

IS 40 Telle Pigment Yellow 17, C.I. 21 105 un<t'10 Telle ober- 
fiachenaktlves Mlttel (erbalten durch Umsetzen von 4,4'-.Dl- 
aminodlphenylmethan mlt PO und dann mlt EG, EO-Ge- 
halt: 45 %; H H 500) werden unter Zusatz elner Mlschung 
aus 4 Teilen Wasser und 4 Tellen 1-Propanol 2 Stunden ge- 

20 knetet. Die Endtemperatur des Knetguts lag bei 50 C. 

Nach dem Elnrtihren In die tinter I bescbrlebene Plexodruck- 
farbe erhSLlt man elne Parbe, die farbstarke und glSnzende 
parbungen auf Aluminlumf olle , PE-Polie und Papier llefert. 



25 



Belsplel 16 



80 Telle Pigment Red 48:1, C.I. No. 15 865:1, 3 Telle 
eines Copolymerlsats aus 60 Tellen Styrol und 40 Tellen 
30 Acrylsaure (saurezahl 250; H 1000) und 17 Telle des in 
Belsplel 9 angegebenen Mlttels werden unter Zusatz von 
lU Teilen 1-Propanol 1 Stunde geknetet, wobel slch am Ende 
der Knetung eine Produkt temperatur von 73°C elnstellte. 
Das aber elne Priktionswaize zu einem Pilm ausgewalzte. 

3S 
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'fcietgut wurde bel ca. 40°C getrocknet und zu einem grieB- 
fSrmlgen Prodxikt zerklelnert. 

Mit dieser 80 % Pigment enthaltenden Praparatlon und der 
S unter I beschrlebenen Plexodruckf arbe erhSlt man eine 
Pai^be, die farbstarke, brillante und wasserfeste rote 
Drucke aiif Polyethylenf olien liefert. 



K) 
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Beispiel 17 

180 Teile des in Beispiel 3 bescHriebenen Rohkupx erpbthalo- 
cyanins und 120 Teile Pigment Blue 27, C.I. 77 510 i^erden 
gemeinsam mit 75 Teilen des in Beispiel 9 angegebenen ober- 
fiachenaktiven Mittels und 65 Teilen Wasser 3 Stunden ge- 
icnetet. Am Ende war die Temperatur des Knetjgutes auf 90 C 
gestiegen. Das Knetgut wurde zu einem Film gewalzt. dieser 
bei 40°C getropknet und gemahlen. 

Die Pigmentpraparation liefert als Plexodruckf arbe auf Alu- 
miniumfolie farbstarke, brillante und gianzende rotstichig 
blaue Drucke. 

Beispiel 18 

25 HO Teile Pigment-Violett 27. CI. 42 535:3 und 10 Teile 

des in Beispiel 11 angegebenen oberf lachenaktiven Mittels 
werden mit 37 Teilen Ethylacetat 1 Stunde geknetet. Am 
Ende der Knetung betrug die Temperatur im Knetgut 40 C. 
Das Knetgut wurde mittels Priktionswalze zu einem Film 

30 gewalzt, dieser bei 40°C getrocknet und gemahlen. 

Die 80 % Pigment entbaltende PrSparation ergab mit der 
unter I angegebenen Plexodruckf arbe eine Farbe, die auf 
papier, brillante und farbstarke violette Drucke liefert. 

35 
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"Belaplel 19 

37,5 Telle- Pigment Blue 62; 25 Telle Alumlnlumhy.droxld und 
10 Telle des In Belsplel 5 angegebenen Mlttela werden mlt 
5 23 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet, wobel alch elne End- 
temperatur von 53°C elnatellt. Daa Knetgut wlrd gewalzt, 
getrocknet und gemahlen. 

Dlese 75 % Pigment enthaltende PrSparatlon ergab elne 
H3 Druckfarbe, die brillante blaue Parbungen auf Papier 
liefert. 

Belsplel 20 

IS 80 Telle Pigment Red 102, C.I. 77 491 und gO Telle des In 
Belsplel 2 genannten oberf lachenaktlven Ml'ttels werden mlt 
17 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet. Dabel stellt slch elne 
Temperatur von 70°C eln. Das Knetgut wlrd mlttels 
Prlktlonswalze zu elnem Film angewalzt, dleser bel 40 C 

20 • getrocknet und gemahlen. 

Dlese 80 % Pigment enthaltende PrSparatlon glbt mlt dem 
tinter I angegebenen Blndismlttel elne Druckfarbe, die auf 
Papier und Alumlnlumfolle farbstarke gelbbraune Drucke 
25 liefert. 

Belsplel 21 

60 Telle Pigment Blue 15:1, C.I. 74 l60 und 15 Telle des 
^ In Belsplel 9 angegebenen oberf lachenaktlven Mlttela wer- 
den unter Zusatz von 18 Tellen Wasser 2 Stunden geknetet. 
Die Endtemperatur des Knetguts lag bel 60°C. Das Knetgut 
wurde zu elnem Film gewalzt, dleser bel 45°C getrocknet 
und zu elnem grlesf Ormlgen Produkt zerklelnert. 

35 
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-Die 80 % Pigment entbaltende Preparation gl^t Indem unter 
X e LrletLn Plexodruc^irnis elne Druc^ar.e die aur 
AlLinluarbllen, auT PolyethylenTollen und auT Papier 
briilante blaue Drucke llefert. 

I^^ch Elnrmar.. in ai. In Belspl.l 12 

« auf Gcweben briliante 

erhSlt man elne Druckpaste, die aux 

blaue Drucke llefert. 



10 



20 



25 



30 



3S 



OOSkSkE 

BASF Akt»ns««#tlsc>w« - 17 • 0-^ 0050/35659 



T^atentanspr^lcha 

1. Hochkonzentrlerte J nlchtstaubende feste PlgmentprSpa- 
ration bestehend .aus - beaogen auf (a + b + c) - 



5 



a) 70 bis 95 Oew.jC mlndestens einem felnteillgen Pig* 
ment , 

b) 5 bis 30 Qeyf.% mlndestens einem grenzf ISchenakti- 
ven Mlttel^ das durch Umsetzen von Amlnen der 

10 Pormel 

H2N-(-R-N-)n-H, 

a in deir R Cg^- bis Cg-Alkylen, R^ H^^oder Cj^- bis 

Ch-Alkyl und n 1 bis 5 oder R. Phehylen-1 ,3 , 
Phenylen-1,4 oder Diphenylenmethan-4, 4 ^ , R" = H 
und n « 1 bedeuten, mit Propyl enoxid und dann mlt 
Ethylenoxld erhalten wird, wobei der Ethylenoxid- 

20 anteil, bezogen auf das Blockcopolymere, 20 bis 

45 6ev»S betrSgt und das Blockcopolymere ein 
mittxeres Molekulargewicht von 4000 bis 15 000 
aufweist ^ 

c) 0 bis 5 Gew^S eines oder mehrerer Wachse und/ oder 
2S schaumverhtttenden Mitteln und 

d) gegebenenTalls welteren in Pigmentpraiparationen 
Ub lichen Mitt ein. 

2. PigmentprSparatlon gemas Anspruch 1, dadurch gekenn -- 
^ zelchnet^, dafl (b) ein Blockcopolymeres mit einem mitt- 

leren Molekulargewicht von 11 000 bis 15 000 ist und 
• der Antell der Ethylenoxidbl3cke an dem Blockcopoly- 
meren 30 bis 45 Gew.J betrSLgt. 

3S 
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'3. 



4. 



5. 



I TO 
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23 



,.^nn.eichnet, daB (b) eln BlocVccopolymerlsat 1st, das 
slcH vom EtUylendiamln ableltet. 

Plgmentprfiparatlon gemas den AnsprUchen 1, 2 oder 3, 
!^r,l^.L^.elchnet. daB (a) eln relntelllges anor- 
ganlsches oder orsanlschea Pigment ist. 

Plgmentpraparatlon gemaa Ansprdchen 1. 2 oder 3, ^ 
^^^^^^^^^^^ da. dlese al.s 

HUB-, Elsenoxld-, ilelchromat-Blelmolybdat-, Nickel- 
tlta^gelb- und/oder dxrom-III-oxldplgmente enthalten. 

Plsmentpraparatlon gemaa Ansprachen 1, 2 oder 3, ^ 
.!v.n..elchnet, daB dlese als (a) f^^^^ 
■der-ReL der Azof a;bstof f e, der Perylentetracarbon- 
tLedllalde, der P^t^alocyanlne, der 
der Permone, des Tblolndigo, der ^^^^^^ 
Lolln.lgmente, der Ketogruppen enthaltenden 
t^cllschen Verblndungen .It .Indestens U ^ondensler.en 
aromatiscben und/oder heteroaromatlschen Rlngen 
und/oder der Metalliomplexe enthalten. 

und Lackfarben. 
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(g) Hochkonzentriarte. nichtstaubenda. f esta und laicht vartetlbare Pigmentpriparation und daran Verwandung. 



Hochkonzentrierte, nichtstaubende, feste und leicht di- 
spergierbare PigmentprSparationen, die - bezogen auf (a + b 
+ c) - 

a) 70 bis 95 Gew.% ein Oder mehrere felnteilige Pigmente, 

b) 5 bis 30 Gew.% mindestens eines grenzflachenaktiven 
Mittel« das durch Umsetzen von Aminen der Formal 

H,N-(-R-N-)„-H 
I 

R' 

in der R C,- bis Ce-Afkylen. R^ H oder C,- bia C^-AIkyl und n 1 
bis 5 Oder R Phenylen-1,3, Phenylen-1.4 oder Diphenylenme- 
than-4,4\ R' = H und n « 1 bedeuten, mit Propylenoxid und 
dann mil Ethylenoxid erhalten wird (EO-Anteil 20 bis 45 
Gew.%; mittleres Molekulargawicht 4000 bis 15 000), 

c) 0 bis 5 Gew.% Wachs und/oder schaumverhutende 
Mittel und 

d) gegebenfalls wettera in Pigmentprfiparationen ubiiche 
Mittel enthalten. 

Die PrSparationen eignen sich hervorragend zum Pigmentie- 
ren von wfiBrigen, alkoholischen oder wfiBrigalkoholischen 
Druck- und Lackierfarben odar von Druckpasten fOr den 
Textildruck. 
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